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SCA HYGIENE PRODUCTS AB 



Absorberande alster med ett materiallaminat irmefattande ett vatskegenomslappligt 
ytskikt och ett vatskegenomslappligt vatskeoveTforingsskikt. 

5 

Foreliggande uppfinning avser ett absorberande alster innefattande en absorptions- 
kropp irtnesluten mellan ett vatsketatt bottenskikt och ett materiallaminat i form av 
ett vatskegenomslappligt ytskikt och ett vatskegenomslappligt vatskeoverforings- 
skikt, med det vatskegenomslappliga overforingsskiktet vant mot absorptions- 
10 kroppen. 

Bakgrund 

Vanliga problem vid anvandning av absorberande alster, sasom blojor, bindor, 
15 inkontinensskydd eller liknande, ar att anvandningen av sadana alster kan leda till 
odnskade sidoeffekter sasom hudimtationer och problem med dalig lukt. Dessa 
problem kan uppsta p g av ocklusion, fukt, mekaniska, mikrobiella och enzymatiska 
faktorer, vilka alia i olika grad samverkar och forstarker varandras paverkan. Flera 
icke-onskade sidoeffekter kan uppsta till foljd av eller i samband med en 
20 pH-hqjning. 

US 3 794 034 beskriver betydelsen av pH i ett absorberande alster och impregnering 
av alstret med buffrande substanser med vars hjalp pH i alstret kan hallas mellan 3,5 
och 6,0, vilket ar fordelaktigt for saval tillvaxthamning av oonskade bakterier och 
25 darmed uppkomst av oonskade lukter, som for att undvika negativ hudpaverkan. 

Genom patentansokan SE 9702298-2 ar det kant att anvanda ett absorberande alster 
som innefattar en pH-reglerande substans i form av ett delvis neutraliserat super- 
absorberande material dar pH i alsfret efter vatning ar mellan 3,5 och 4,9. Ett 
30 absorberande alster enligt SE 9702298-2 medfor minskad risk for hudimtationer 
och problem med dalig lukt. Ett konventionellt superabsorberande material har en 
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neutralisationsgrad pa ca 70 %, medan dct delvis neutraliserade superabsorberande 
materialet har en lagre neutralisationsgrad. 

Kort beskrivning av uppflnningen 

5 

Andamalet med foreliggande uppfrnning ar att ytterligare minska risken for hud- 
Lrritationer, sasom exempelvis kontaktdermatitis. Detta astadkommes genom ett 
absorberande alster med en absorptionskropp som innefattar delvis neutraliserat 
superabsorberande material, samt med ett vatskegenomslappligt fibrost ytskikt som 
^ 10 vid diskreta omraden (exempelvis punkter/lrnjer) ar termiskt sammanbundet med ett 
porost vatskeoverforingsskikt. 

Uppfmningen avser saledes absorberande alster, sasom blojor, bindor, inkontinens- 
skydd, forband eller liknande, innefattande en absoiptionskropp innesluten mellan 
15 ett vatsketatt bottenskikt och ett materiallaminat i foim av ett vatskegenomslappligt 
fibrost materialskikt som ytskikt, och ett vatskegenomslappligt, porost och spanstigt 
materialskikt som vatskeoverforingsskikt varvid vatskeoverforingsskiktet ar vant mot 
absorptionskroppen, dar materiallaminatet har en planutstrackning och en tjockleks- 
led vinkehatt mot planutstiackningen, vamd atminstone ett av materialskikten 

; 20 innefattar termoplastiskt material och de bada materialskikten ar inbordes forbundna 
genom att materiallaminatet uppvisar bindningsstallen inom vilka det termoplastiska 
materialet bringats att atminstone delvis mjukna eller smalta och darigenom 
sammanbinda de bada materialskikten, varvid absorptionskroppen innefattar delvis 
neutraliserad superabsorbent och att materiallaminatets sammanbindningsomraden 

: 25 stracker sig i materiallaminatets tjockleksled genom ytskiktet och atmmstone genom 
en del av vatskeoverforingsskiktet. 

1 manga absorberande alster anvands plastfilm som ytskikt. Fordelen med en 
fiberstruktur ar att den minskar risken for ocklusion, vilket i sin tui minskar risken 
30 for hudin itationer. Det beror pa att en fiberstruktur inte ar lika tat som en film. Ett 
fibrost ytskikt uppvisar dessutom vanligtvis en mjukare och lenare yta mot huden, 
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vilket medfor att den mekaniska paverkan minskar (t ex skavning mot huden da 
anvandaren ror sig). 

Fordelen med ett porost vatskemottagande skikt mellan det vatskegLMiomslappliga 
5 ytskiktet och absorptionskroppen, vilket ar termiskt sammanbundet mod ytskiktet 
vid diskreta omraden, ar att det fibrosa ytskiktets luftighet bibehallcs battre an da 
ytmaterialets hela yta eller atminstone storre del av ytan, binds till del vatske- 
mottagande skiktets yta. Genom de diskreta bindningarna erhalls dessutom 
vanligtvis, i materiallaminatets tjockleksriktning, en mer komprimcrad straktur an i 
^ 10 de obundna partiema, vilket medfor att vatskan vid bindningarna lull are styrs i 
riktning mot den innanforliggande porosa vatskemottagande struktui en. 

Da absorptionskroppen innefatlar delvis neutraliserat superabsorbcrande material 
innebar detta att pH vid anvandning mot kroppen kommer att sankas, vilket 
15 motverkar oonskade sidoeffekter sasom dalig lukt och hudirritation. Detta 
tillsammans med det torrare och mjukare oversta skiktet, som ar vanl mot 
anvandaren, har mycket goda effekter pa anvandaren. En konventionell 
neutralisationsgrad ar ca 70 %, men enligt uppfinningen kommer 
neutralisationsgraden att vara lagre. 

20 

Uppfinningen ar sarskilt lamplig vid anvandning for att forhindra hi a blqjdermatitis. 

Koi1 beskrivning av figurer: 

: - 25 Uppfinningen skall i det foljande beskrivas mer utforligt, med ham isning till de 
figurer som visas pa de bifogade ritningama. 
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Darvid visar: 

Fig 1 en planvy av ett materiallaminat i det absorberande alstret enligt 
uppfinntngen, 

Fig 2 ett snitt utefter linjen 11-11 genom materiallaminatet i Fig 1, 

Fig 3 ett forsta bindningsmonster, 

Fig 4 ett andra bindningsmonster, 

Fig 5 ett tredje bindningsmonster, 

Fig 6 ett fjarde bindningsmonster, 

Fig 7 ett femte bindningmonster, och 

Fig 8 ett inkontinensskydd som en utforingsform enligt uppfmningen 
Fig 9 visar i diagramform utveckling av ammoniak i en 

referensprodukt, jamfort med en produkt enligt referensprodukt 

4. 

Fig 10 visar i diagramform hudens yt-pH vid anvandning av en 

testprodukt innehallande en konventionell absorption skropp, 
jamfort med anvandning av en motsvarande testprodukt 4. 
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Rpskrivninp av urforin psformer: 

Uppfmningen avser absorberande alster, sasom blojor, binder, inkontinensskydd, 
forband eller liknande. Pa Fig 8 visas som exempel ett inkontinensskydd 
innefattande en absorptionskropp 12 innesluten mellan ett vfltsketiitt bottenskikt 1 1 
och ett materiallaminat 1 i form av ett vatskegenomslappligt flbrost materialskikt 2 
som ytskikt 2, och ett vatskegenomslappligt, porost och spanstigt materialskikt 3 
som vatskeoverforingsskikt 3 varvid vatskeoverforingsskiktet 3 ar vant mot 
absorptionskroppen 12, dar materiallaminatet 1 bar en planutstiackning och en 
tjockleksled vinkelratt mot planutstrackningen, varvid atminstone ett av material- 
skikten 2,3 inne&ttar termoplastiskt material och de bada materialskikten 2,3 ar 
inbordes forbundna genom att materiallaminatet 1 uppvisar bindningsstallen 4 inom 
vilka det termoplastiska materialet bringats att atminstone delvis mjukna eller smalta 
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och darigenom sammanbinda de bada materialskikten 2,3. Absorptionskroppen 
innefattar delvis neutralised supei absorbent. Materiallaminatets samman- 
bindningsomradcn stracker sig i materiallaminatets 1 tjockleksled genom ytskiktet 2 
och atmmstone genom en del av vatskeoverforingsskiktet 3. 

5 

Materiallaminatets 1 bindningsomraden ar anordnade i tva eller flera grupper 5 med 
minst tva bindmngsstallen 4 i varje gmpp 5, varvid det storsta inbordes avstandet 
mellan tva invid varandra belagna bindningsstallen 4 i en viss grupp ar mindre an 
det minsta avstandet mellan varje grupp 5 och dess narmast belagna granngrupp 5, 
10 vangenom matenallammatet 1 uppvisar bindningsfria omraden 6 mellan bindnings- 
stallena 4 mom varje bindningsgrupp 5 vilka har hogre densitet an bindningsfria 
omraden 9 i matenallaminatet vilka ar belagna mellan bindningsgrupperna 5. 

N4atenallaminatet beskrives nu narmare med hanvisning till Fig 1-7. 
15 Det i Fig 1 och 2 visade materiallaminatet 1 irmefartar ett forsta materialskikt 2, 
ytskiktet 2, samt ett andra materialskikt 3, vatskeoverforingsskiktet 3. Det forsta 
materialskiktet 2 utgdrs darvid lampligen av ett fdrhallandevis runt nonwoven- 
material. 
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Nonwoven-material kan framstallas med manga olika metoder, exempelvis genom 
kardning eller spuming av ett fiberflor som darefter binds. Vidare kan s.k. 
melt-blow-teknik anvandas for att avsatta korta fibrer i form av en fibermatta. Det 
finns en rad olika satt att binda fibrerna i ett nonwovenmaterial. Exempelvis kan 
olika typer av bmdemedel anvandas. Vidare kan varmesmaltningsbara komponenter 
25 i material umyttjas for bindning med ultraljud, eller genom vflrmetillforsel. Andra 
bindningsmetoder ar nalmng och hydroentangling. Olika bindningsmetoder kan 
dessutom kombineras med varandra. 
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Da materiallaminatet anvands som vatskegenomslappligt ytmaterial pa ett 
absorberande alster, ar det forsta materialskiktet 2, >nsk.ktet 2, det skikt vilket ar 
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avsett att vara vant mot en anvandare av alstret. Det ar darvid viktigt att det forsta 
skiktet har en slat, mjuk yta vand mot anvandaren. 

Det andra materialskiktet 3, vatskeoverforingsskiktet 3, har med fo. del stone 
5 tjocklek an det forsta materialskiktet 2 och utgors av ett porost, spiinsiigt fiber- 
material med en tjocklek fran 0,5-4 mm. Det andra materialskiktel 3 nanar som 
vatskeoverfdringsskikt da materiallaminatet ar anbragt som ett ytmalcrial pa ett 
absorberande alster. Darvid bor det andra materialskiktet 3 ha fomuiga att pa kort tid 
ta emot stora mangder vatska, sprida vatska i materialskiktets plan, lora vatskan 
10 vidare till en under materiallaminatet 1 anordnad absorptionskropp. samt dessutom 
kurma tillfalligt lagra vatska som inte hunnit absorberas av absorptionskroppen. 
Material som ar sarskilt lampade for anvandning i vatskeoverforingsskiktet 3 ar 
syntetfiben'addar, kardade bundna eller obundna fiberskikt, eller bulkiga nonwoven- 
material. En speciell typ av fibermaterial som kan utnyttjas ar s.k. low. vanned 
15 forstas huvudsakligen parallella, langa eller oandliga fibrer, eller llbe.filament vilka 
foreligger i form av skikt, eller stiangar. En amian typ av lampligt material ar porbsa 
hydrofila skummaterial. Det andra materialskiktet kan vidare bestii av tva eller flera 
lager av olika eller samma typ av material. 

20 Som ett pa intet satt begiansande exempel pa ett materiallaminat som ar det oversta 
skiktet i ett absorberande alster enligt uppfinningen, kan namnas eti sammansatt 
nonwoven-material bestaende av ett forsta materialskikt 2 av ett nomvoven-material 
av syntetfibrer med en ytvikt mellan 10 och 50 g/m 2 och ett andra materialskikt 3 av 
en vadd av syntetfibrer med en ytvikt mellan 20 och 100 g/m 2 . At.ninstone det forsta 

25 materialskiktet 2 och foretradesvis bada skikten 2,3 innefattar tennoplastiskt 
material. Lampliga tennoplastiska material ar polyester sasom pol> vtcn och 
polypropen, samt polyamider, polyester och liknande. Aven olika typer av sa 
kallade bikomponentfibrer kan anvandas. 

30 De bada materialskikten 2,3 ar inbordes fo.bundna med ett stort antal bindnings- 

stallen 4. Bindningsstallena 4 ai darvid i det narmaste punktformi-a och har bildats 



genom samtidig komprimering och energitillforsel till materiallaminatet 1 . DSrvid 
har det termoplastiska materialet bringats att mjukna, eller smalta vid bindnings- 
stallena 4 och darigenom binda samman de bada i materiallaminatet 1 ingaende 
skikten 2,3. Sammanbindningen av det forsta och det andra materialskiktet 2,3 sker 
lampligen medelst varmebindning, eller genom ultraljudsbindning i form av t ex 
svetsning. Det bildas harvid svetsmonster som har en tredimensionell struktur. 

Bindningsstallena 4 ar anordnade i grupper 5 med fyra bindningsstallen 4 i varje 
grupp 5. De fyra bindningama ar darvid placerade sa att de bildar hornen i en 
kvadrat. De inbordes avstandet mellan bindningsstallena 4 i varje grupp ar mindre 
an det inbordes avstandet mellan gruppema 5. Darvid bestams avstandet inom 
grupperna 5 sasom det naimaste avstandet mellan intill varandra liggande 
bindningsstallen 4. Pa motsvarande vis bestams avstandet mellan gruppema 5 sasom 
det nannaste avstandet mellan intill varandra liggande grupper 5. 
Avstandsmatningarna gors, i bada fallen, fran bindningsstallenas 4 kanter. Det 
minsta avstandet x mellan intill liggande grupper, matt mellan de narmast varandra 
placerade bindningsstallena 4 i respective grupp 5, ar lampligen 2-6 mm och det 
storsta avstandet y mellan intill varandra placerade bindningsstallen 4 inom 
grupperna ar lampligen 0,5-1 mm. Det forstnamnda avstandet x ar darvid atminstone 
ca dubbelt sa stort som det sistnamnda avstandet y. Forhallandet x/y mellan 
avstanden x och y ar 2/1 till 12/1. 

Vid avsvalning av det smalta, eller mjuknade tennoplastiska materialet i laminatet 1, 
stelnar detta och tjanar som bindemedel for materiallaminatet. Forutom samman- 
bindning av de bada materialskikten 2,3 erhalls dawid en bestaende komprimering, 
eller fortatning av den porosa strukturen i materialskikten 2,3. Mest pataglig ar 
foilatningen vid sjalva bindningsstallena 4. Vidare innebar den speciella placeringen 
av bindningsstallena 4, att det sammanbundna materiallaminatet 1 uppvisar 
kvadratiska orru aden 6 omgardade av bindningsstallena 4 i grupperna 5 och 
uppvisande hogre fortatning an omjaden 7 mellan gruppema 5. 
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Det i Fig 1 och 2 visade materiallaminatet 1, ar sammanbundet pa ett sadant satt, att 
det bildats genomgaende hal 8 i ytskiktet 2 vid bindningsstallena 4. Dessutom ar 
materialet inom och narmast kring bindningsstallena 4 kraftigt fortatat, med finare 
kapillarer an omgivande material. Harigenom utgor bindningsstallena omraden med 
okad formaga att slappa genom vatska fran ytskiktet 2 till vatske- 
overforingsskiktet 3. 

Aven om materiallaminatet 1 visas med genomgaende hal 8 i det forsta mateiial- 
skiktet 2, ytskiktet 2, ar ett sadant urforande inte nodvandigt for uppfinningen. 
Saledes omfattas aven sadana materiallaminat dar bindningsstallena 4 uppvisar en 
yta av mer eller mindre vatskeogenomtranglig karaktar, eller materiallaminatet med 
bade genomgaende hal och vatsketata bindningar. Bindningsstallen med lag, eller 
ingen vatskegenomslapplighet erhalls exempelvis om materiallaminatet innehaller 
en hog andel termoplastiskt material som smalts och darefter tillats stelna till en 
filmliknande >ta. Aven om sjalva bindningsstallena 4 ar i det narmaste belt vatske- 
tata, medfor den foitatade fibeistrukturen som uppstatt kring bindningsstallena 4 
genom den komprimering som sker i samband med bindningen att omradet najmast 
kring varje bindningsstalle 4 anda uppvisar mycket hog vatskeovei foringsformaga. 

Vidare utgor de fortatade omradena 6 imianfor bindningsstallena 4 i varje grupp 5 
av bindningsstallen zoner med forhdjd vatskeoverforingsformaga. Genom att 
avstandet mellan bindningsstallena 4 inom varje grupp 5 ar foihallandevis litet och 
foretradesvis fran 0,5 mm till 1 mm, medfor komprimeringen i bindningsstallena 4 
att aven omradet 6 innanfor bindningsstallena 4 paverkas, sa att en tat are strukrur 
erhalls. Saledes ar kapillarstorleken i de fortatade omradena 6 som avgransas av 
bindningsstallena 4 i medeltal mindre an i omraden av materiallaminatet 1 som ar 
belagna mellan gruppema 5 av bindningsstallen 4. Derta innebar nit material- 
laminatet 1 uppvisar en vatskeoverforingsformaga som i forhallande till bindnings- 
stallenas 4 sammanlagda yta ar mycket hog. Den sammanlagda bundna ytan utgor 
foretradesvis 3-1 1% av den totala ytan. Den forvanansvart goda vhtsketransport- och 



vatskeoverforingsformagan beror pa att inte bara sjalva bindningssiiillena 4 och 
omradcna omedelbart intill dessa uppvisar forhojd vatskeoverforiii^sronnaga, utan 
att aven de omraden som ar belagna mellan bindningsstallena 4 i en grupp 5 bidrar 
till den forbattrade vatskeoverforingen. 

Genom uppfmningen ar det saledes mojligt att skapa omraden med stone tathet och 
darmed oka vatsketransportformaga, men anda bibehalla hog bulk, mjukhet och 
foljsamhet hos materiallaminatet 1. Detta leder till en torrare yta mol anvandaren 
och eftersom absorptionskioppen irmefattar delvis neutraliserad superabsorbent 
erhalles en produkt med ett lagie pH. Darmed mmskar risken for oonskade sido- 
effekter sasom dalig lukt och hudirritationer. 

All anvandning av produkter, som appliceras mot hud kan leda till oonskade sido- 
effekter. Dessa kan uppsta pa gmnd av ocklusion, fukt, mekaniska, mikrobiella och 
enzymatiska faktorer och de kan fororsaka sidoeffekter sasom hud in iiationer, 
pi imara eller sekundara hudinfektioner och oonskad lukt. En pH-hojning ar en 
noimal handelse vid anvandning av absorptionsprodukter mot hud. Hera icke 
onskade sidoeffekter kan emellertid uppsta till foljd av eller i samband med en pH- 
hojning. Exempel pa sadana icke onskade sidoeffekter ar irritativ kontaktdermatit, 
som uppvisar ett samband med hudens yt-pH. 

Ett annat exempel pa oonskade sidoeffekter ar, att vissa bakterier siisom Proteus kan 
metabolisera amnen i urin och andra kroppsvatskor och ge upphov lilt illaluktande 
amnen sasom ammoniak och aminer, vilket aven orsakar en hojning av pH. Vid hogt 
pH forskjuts jamvikten for manga luktande amnen pa sadant satt, all Her flyktiga 
komponenter bildas, och darfor luktar de mer an vid lagt pH. 

Aven mikjoorganismers tillvaxt gyrmas av en miljo sasom i ett absorberande alster 
dar det finns tillgang till bland annat fukt, naring och varme. Hoga bakterietal utgor 
en risk for uppkomst av infektioner. Vidare innebar en hog baktericll nai-varo en 
okad risk for uppkomst av obehagliga lukter orsakade av olika substanser som bildas 
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vid biologisk eller kemisk nedbrytning av bestandsdelar i kroppsvStskor, sasom urin 
eller mensvatska. Mikroorganismer har en aktivitet som ar starkt pH-beroende och 
minskar med sjunkande pH. 

5 Da etl delvis neutraliserat superabsorberande material anvands i den absorberande 
smikturen enligt uppfinningen sanks pH. De ovan namnda oonskade sidoeffektema 
minskas alltsa i en absorberande struktur enligt uppfinningen. 

Delvis neutraliserat superabsorberande material anvands i absorberande alster 
10 beskrivna i den svenska patentansfikan SE 9702298-2. Ett sankt pH-vardc erhalles 
genom att alstret innefatiar en pH-reglerande substans i form av ett delvis 
neutraliserat superabsorberande material. Det har visat sig att om pH i det 
absorberande alstret efter valuing, ar i intervallet 3,5 - 4,9, eller foretradesvis 4,1 - 
4,7, erhalls en markbart tillvaxthammande effekt pa oonskade stammar av mikro- 
1 5 organismer och uppkomsten av oonskade sidoeffekter, som kan uppsta pa grund av 
anvandning av alstret, minskas. 

Ett lampligt, delvis neutraliserat, superabsorberande material kan utgoras t ex av en 
tvarbunden polyakrylat av det slag som beskrivs i europeiska patentet EP 0 391 108, 
20 Casella AG. Aven andra typer av superabsorberande material an ovan angivna och 
som har motsvarande egenskaper kan anvandas. 

Exempel pa samband mellan neutralisationsgrad och pH i det superabsorberande 
materialet framgar nedan. Dessa uppgifter har hamtats ur ansokan SE 9702298-2. 



25 
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Neutralisationsgrad % pH 

18 4,0 

25 4,3 

30 4,5 

35 4,7 

45 5,0 

60 5,5 

Ur tabellen framgar, att neutralisations^ aden nonnalt bor vara lagre an 45 % och 
foretradesvis 35 %. Neutralisationsgraden bor emellertid lampligen vara hogre an ca 
20 %. Dessa neutralisationsgrader ar aven lampliga for denna uppfinning. 

Vid de neuvralisationsgrader som enligt uppfinningen anvands i den absorberande 
strukturen i ett absorberande alster erhalles en sur miljo efter vatning, vid 
anvandning mot hud, vilket gor att exempelvis tillvaxten av mikioorganismer 
hammas och dalig lukt och hudinitationer undvikes. 

Det absorberande alstret enligt uppfinningen har efter vatning ett pH i absorptions- 
kroppen, i intervallet 3,5 - 4,9, foretradesvis 4,1 - 4,7. 

Ytterligare en fordel med uppfinningen ar alltsa att man undviker uppkomsten av 
exempelvis dalig lukt och hudbesvar vid anvandning av ett absorberande alster mot 
hud. Den tillvaxthammande effekten grundar sig pa art manga mikioorganismer har 
en aktivitet som ar starkt pH-beroende och minskar med sjunkande pH. Enz>'mer 
sasom lipaser och proteaser har ocksa en aktivitet, som ar starkt pH-beroende och 
minskar med sjunkande pH. Saledes leder en sankning av pH till en minskad 
aktivitet hos flertalet mikroorganismer och en minskad enzymaktivitet och darmed 
astadkommes en minskning av negativ hudpaverkan. 
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Foljande exempel ar hamtade ur SE 9702298-2 for att .llustrera effekten i 
absorberande alster med en absorptionskropp mnefattande ett delvis neutralised 
supcrabsorberande material. Dessutom innehallcr absorptionskroppen en cellulosa- 
massa med ett pH av 2,5 - 8,5. 

En absorberandc kropp innehallande absorptionsmatenal och abso.berad vatska ar 
till sin natur ett hctcrogcnt system ur pH-synpunkt. Systemet kan inneh&lla super- 
absorberande material, fibrer och vatska med flera jonslag. For att fa reproduced, a 
pH-varden maste matningar goras pa ett flertal stallen i provkroppen och medel- 
vardet beraknas. 

BESKRJVNfNG AV EXEMPEL: 

Foljande exempel ar avsedda att narmare illustrera effekten i absorberande alster 
med en absorptionskropp innefattandc en kombination av ett delvis neutialiserat 
superabsorberande material samt cellulosamassa med en pH av 2,5-8,5. Jamforelser 
gjordes med konventionella material av motsvarande typ. 



TESTVATSKOR: 



Testvatska 1 



0,9 % koksaltlosning. 



Testvatska 2 

Syntetisk urin enligt beskrivmng , bl a EP 0 565 606 vilken kan erhallas fran Jayco 
Pharmaceuticals Co, Pennsylvania. Sammansattningen ar 2 g/1 KCM; 2 g/1 Na 2 S0 4 ; 
0,85 g/1 (NH„)H 2 P0 4 ; 0,15 g/1 (NH 4 ) 2 HP0 4 ; 0,19 g/1 CaCl 2 och 0,23 g/1 MgCl 2 . pH 
derma blandning ar 6,0-6,4. 
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Testvatska 3 

Syntetisk urin innehallande foljande amnen: KC1, NaCl, MgS0 4 . KH 2 P0 4 , 
Na 2 HP0 4 , NH2CONH2. pH i denna blandning ar 6,0 -6,5. 



Testvatska 4 



Steril syntetisk urin till vilken har satts tillvaxtmedium for mikroorganismer. Den 
syntetiska urinen innehaller mono- och divalenta kat- och anjoner samt urea och har 
berctts enligt uppgifter i Geigy, Scientific Tables, vol 2, 8:th ed. 1981 P 53. Tillvaxt- 
mediet for mikroorganismer bygger pa uppgifter om Hook- och FSA-media for 
enterobakterier. pH i derma blandning ar 6,6. 



TESTMETODER. 

Metod 1. tillverkning a v absorption skroppar for test 

Absorptionskroppar tillverkades med hjalp av en nagot modifierad provkropps- 
formare enligt SCAN C 33:80. Fluffmassa och superabsorberande material av 
onskad typ vagdes upp, och en jamn blandning av fluffmassa och superabsorberande 
material fordes darefter in i en luftstrom med ett undertryck av ca 85 mbar och 
genom ett ror med en diameter av 5 cm och forsett med ett metallnat i botten pa 
vilket en tunn tissue placerats. Blandningen av fluffmassa och superabsorberande 
material samlades darvid pa tissuen pa metallnatet och utgjorde darefter 
absoi-ptionskroppen. Absorptionskr oppen vagdes darefter och komprimerades till en 
bulk av 6-12 cm 3 /g. Ett antal absorbtionskioppai- benamnda Referensprodukt 1, 
Referensprodukt 2, testpiodukt 1, testprodukt 2, testprodukt 3, testprodukt 4 osv. 
med olika sammansattn.ng enligt nedan tillverkades. Mangden abso.-ptionsmaterial 1 
de enkarniga resp wakamiga absorptionskropparna anpassades sa art enkamiga resp 
U'akamiga sinsemellan har ungefar samma absorptionskapacitet. 
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Metod 2. maf ^np «v pH i cellulosamassan. 

Matning av pH hos cellulosamassan i de olika provproduktenia gjordes genom 
bestamning av pH hos vattenextrakt hos massan enligt SCAN P 14:65. 1,0 g lufttorr 
cellulosamassa placerades i en 100 ml glasbagare och 20 ml destillerat vatten 
tillsattes. Efter omroming tillsattes yttcrligarc 50 ml destillerat vatten, och 
blandningen rordes om i ca 30 s och f.ck sta i 1 tim. Vatskan halldes av, och P H 
mattes med en glaselektrod vid 20-30 *C. Tva prov gjordes, och medelvardet 
beraknades. 

Metod 3. mM tnin p av pH i absorpt ionskropp. 

En absorptionskropp med diameter ca 50 mm tillverkades enligt metod 1. En viss 
mangd Testvatska 1, 2 och 3 tillsattes, 10 ml till en enkarnig absorptionskropp och 
20 ml till en tvakamig absorptionskropp. varefter absorptionskroppen fick svalla i 
30 mm. Darefter mattes , pH i absorptionskroppen med hjalp av en ytelektrod, 
Flatbottnad Metrohm pH-meter, Beckman 012 eller 072. Parallella matningar 
utfordes pa minst tva olika absorptionskroppar. pH mattes pa 10 punkter pa varje 
absorptionskropp och medelvardet beraknades. 

Metod 4. ma^ino av hakteri ehamning i absorptionskroppar . 

Absorptionskroppar bereddes enligt metod 1. Saval enkarniga som tvakamiga 
absorptionskroppar bereddes. Testvatska 4 bereddes. Respektive bakterie- 
suspensioner av Escherichia coU (Ex.), Proteus mirabilis (P.m.), Enterococcus 
faecalis (E f.) uppodlades i naringsbuljong 30 "C over natt. Ympkulturerna spaddes, 
och bakteriahalten beraknades. Kulturema blandades i olika propo,lioner, sa att den 
slutliga blandkulturen holl ca 10* organismer per ml testvatska 4. Testvatska 4 sattes 
till en stenl sputumburk 70,5 x 52 mm, volym 100 ml, och absorptionskroppen 
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placerades upp och ned i barken och fick suga vatska under 5 rmn, varefter burken 
vandes och mkuberades i 35 < C i respcktive 0; 6 och 12 timmar, varefter baktene- 
vardct i absorptionskroppen bestamdes. Som naringsmedmm anvandes TGE agar for 
matning av tolalantal bakterier och Drigalski agar resp Slanetz Hartley agar for 
specifik matning av Escherichia coli och Proteus mirabilis resp Enterococcus 
faecalis. 

Metod 5, matninu av ammoniakhalt 

Enkamiga absorptionskroppar bereddes enligt metod 1. Testvatska och mikro- 
organismer tillsattes enligt metod 5 varefter burkama inkuberades , 35 • C i 
respektive 0, 3, 6 och 12 timmar, varefter provuttag gjordes firan burkama med hjalp 
av en handpump och s.k. Dragerror. Ammomakhalten avlases sedan som ett farg- 
omslag langs en skala graderad antingen i ppm eller volymprocent. 

Mgtr>H f., maming a v hndens \n-pH 

Provprodukter tillverkades genom att absorptionskroppar enligt ref. 3 resp test 4 
belades med en baksida av ca 25 g/m 2 polyeten och en framsida av ca 20 g/m 2 
polypropennonwoven. 7-8 ml Testvatska 3 t.llfordes till provproduktens framsida 
och absorberades i provprodukten. De salunda erhallna provproduktema placerades 
pa testpersonens underarmar och fick sitta kvar under 24 h. Forfarandet upprepades 
tva ganger. Hudens yt-pH P & kontaktstallet mattes fore appliceringen samt efter 24, 
48 och 72 h med Courage - Khazaka hud-pH-meter med flatbottnad Mettler-Toledo 

glaselektrod 403/120. 

PROVPRODUKTER. 

Referensprodukt 1 : Enkamig absorptionskropp, med totalvikten I gram, 

tillverkad av ett konventionellt superabsorbe. ande material 
samt en konventionell kemiteimomekanisk cellulosamassa 
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forhallande 15/85 vikt-%. 



Testprodukt 1: 



Enkamig absoiptionskiopp, med lotalvikten 1 gram, 
tillverkad av etl delvis neutialiserat superabsorberande 
material, med pH = 4,2, enligt uppfinningen samt en 
kemitermomekanisk cellulosamassa med pH = 5,8, i 
forhallande 15/85 vikt-%. 



Testprodukt: 2 



Enkarnig absoiptionskiopp, med totalvikten 1 gram, 
tillverkad av ett delvis neutialiserat superabsorberande 
material, med pH - 4,2, enligt uppfinningen samt en 
kemitermomekanisk cellulosamassa med pH = 3,7 i 
forhallande 15/85 vikt-%. 



Referensprodukt 2: 



Tvakamig absoiptionskiopp. Overkarnan (ok), med 
totalvikten 1,2, gram, tillverkad av ett konventionellt 
superabsorberande material samt en konventionell 
kemitermomekanisk massa i forhallande 12/88%. 
Underkaman (uk), med totalvikten 1,1 gram, tillverkad av 
en konventionellt superabsorberande material samt en 
konventionell kemisk massa i forhallande 12/88 vikt-%. 



Testprodukt 3 : 



Tvakamig absoiptionski opp. Overkarnan (ok), med total- 
vikten 1.3 gram, tillverkad av ett delvis neuti aliserat 
superabsorberande material, med pH = 4,5, enligt 
uppfinningen samt en kemitermomekanisk massa med 
pH = 5.8, i forhallande 15/85%. Underkarnnn (uk), med 
totalvikten 1,2 gram, tillverkad av ett delvis neutialiserat 
superabsorberande material, med pH = 4,5, enligt 
uppfinningen samt en kemisk massa med pH = 6,3, l 
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forhallande 15/85 vikt-%. 



Referensprodukt 3. 



Testprodukt 4: 



Enkarnig absorptionskropp, med totalvikten I gram, 
tillverkad av ett konventionellt superabsorberande material 
samt en konventionell kemisk cellulosamassa i forhallande 
15/85 vikt-%. 

Enkarnig absorptionskropp, med totalvikten I gram, 
tillverkad av ett delvis neutralised superabsorberande 
material, med pH - 4,2, enligt uppfmningen samt en 
konventionell kemisk cellulosamassa i forhallande 
15/85 vikt-%. 



Referensprodukt 4: 



Enkarnig absorptionskropp, med totalvikten I gram, 
tillverkad av ett konventionellt superabsorberande material 
samt en kemitermomekanisk cellulosamassa. med 
pH = 6,7, i forhallande 15/85 vikt-%. 



Testprodukt 5 . 



Enkarnig absorptionskropp, med totalvikten 1 gram, 
tillverkad av ett delvis neutraliserat superabsorberande 
material, med pH = 4,2, enligt uppfmningen samt en 
kemitermomekanisk cellulosamassa med pH = 6,7, i 
forhallande 15/85 vikt-%. 



Testprodukt 6: 



Tvakamig absorptionskropp. Overkaman (ok), med 
totalvikten 1,3 gram, tillverkad av ett delvis neutraliserat 
superabsorberande material, med pH = 4,6, enligt 
uppfmningen samt en kemitermomekanisk massa med 
pH = 5,8, i forhallande 15/85 %. Underkaman (uk), med 
totalvikten 1,2 gram, tillverkad av ett delvis neutraliserat 
superabsorberande material, med pH = 4,6, enligt 



18 



uppfinningen saint en kemisk massa med pH - 6,3, 1 
forhallande 15/85 vikt-%. 



TESTRESULTAT: 
Exempel 1 

Ur Tabell 1 framgar, an det i en enlcarnig konventionell absorptionskxopp, enligt 
referensprodukt 1, foieligger god tillvaxt av mikroorganismei. Matningen 
genomfordes enligt Metod 4. 



Tabell 1 : 



TID 


Esherichia coli 


Proteus 


Enterococcus 






mirabilis 


faecalis 


0 tim 


3,3 


3,1 


3,7 


6 tim 


7,0 


6,4 


7,1 


12 tim 


9,2 


9,1 


8,3 



Exempel 2 

Ur Tabell 2 framgar, att det i en enkamig absorptionskropp, enligt testprodukt 1, 
foieligger god harnning av tillvaxten av miJooorganismer. Matningen genomfordes 
enligt Metod 4. 



19 



Tabell 2: 



Tid 


Esherichia 


Proteus 


Enterococcus 




coli 


mirabilis 


faecalis 


0 tim 


3,2 


3,3 


3,4 ■ 


6 tim 


5,5 


3,2 


4,8 


1 2 tim 


7,3 


4,0 


6,1 



Exempel 3 



Ur Tabell 3 framgai, att det i en enkarnig absorptionskropp enligt testprodukt 2, 
foreligger god hamning av tillvaxten av mikroorganismer. Matningen genomfordes 
enligt Metod 4. 



Tabell 3: 



tid 


Esherichia coli 


Proteus 


Enterococcus 






mirabilis 


faecalis 


0 tim 


3,4 


3,3 


3.5 


6 tim 


3,2 


2,6 


3,6 


12 tim 


2,8 


2,0 


3.5 



Exempel 4 



Ur Tabell 4 fiamgar, att det i en tvakamig konventionell absorptionskropp, enligt 
referensprodukt 2, foreligger god tillvaxt av mikroorganismer. Malningen 
genomfordes enligt Metod 4. 
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Tabell 4: 



Tid 


Esherichia coli 


Proteus mirabilis 


Enterococcus 
faecalis 




ok* 


uk** 


ok* 


uk** 


bk* 


uk** 


0 tim 


3,4 


3,4 


3,4 


3,4 


3.4 


3,4 


6 tim 


6,8 


7,0 


6,6 


6,7 


6.7 


6,2 


12 tim 


9,0 


9,0 


9,1 


9,0 


8.0 


7,8 



*6k = ovre karna, **uk = undre karna 



Exempel 5 

Ur Tabell 5 framgar, att det i en tvakarnig absorptionskropp enligt testprodukt 3, 
foi eligger god hamning av tillvaxten av mikroorganismer. Matningen genomfordes 
enligt N4etod 4. 



Tabell 5; 



Tid 


Esherichia coli 


Proteus mirabilis 


Enterococcus 
faecalis 




ok* 


uk** 


ok* 


uk** 


ok* 


uk** 


0 tim 


3,4 


3,4 


3,4 


3,4 


3.4 


3,4 


6 tim 


5,1 


5,6 


3,3 


4,2 


4.4 


4,5 


12 tim 


7,3 


7,4 


4,0 


4,0 


5.9 


4,8 



*6k = ovre karna, **uk = undre karna 



Exempel 6 

Ur Fig 9 framgar art effektiv fordrojning av utvecklingen av ammoniak erhalls i en 
enkamig absorptionskropp, enligt testprodukt 5, jamfort med en enkamig 
5 konventionell absorptionskropp, enligt Referensprodukt 4. Matningen genomfordes 
enligt Metod 5. 

Exempel 7 

10 Ur Fig 10 framgar att hudens yt-pH efter en tids anvandning av en provprodukt 
innehallande en absorptionskropp, testprodukt 4, etablerar sig pa en lagre niva an 
efter anvandning av en motsvarande provprodukt innehallande ett konventionellt 
superabsorberande material, enligt Referensprodukt 3, efter tillsatts av Testvatska 3 
Mamingen genomfordes enligt Metod 6. 

15 

Exempel 8 

Ur Tabell 6 framgar att uppmatt pH i en enkamig absorptionskropp, testprodukt 1, 
efter tillsats av testvatska, ligger inom det verksamma pH intervallet 3,5-4,9. 
20 Matningen genomfordes enligt Metod 3. 

Tabell 6: 





Testvatska 1 


Testvatska 2 


Testvatska 3 


pH 


4,29 


4,42 


4,54 
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Exempel 9 

Ur Tabcll 7 framgar atl uppmatt pH i en tvakarnig absorptionskropp, testprodukt 6, 
efter tillsats av testvatska, ligger inom det verksamma pH-intervallet 3,5-4,9. 
Matningen genomfdrdes enligt Metod 3. 



Tabell 7: 





Testvatska 1 


Testvatska 2 


Testvatska 3 


pH ok* 


4,72 


4,83 


4,80 


pH uk** 


4,75 


4,73 


4,73 



*ok = ovre karna, **uk = undre kama 



Ett lagre pH visar alltsa goda effekter avsecnde hamning av tillvaxt av mikro- 
organismer. Da delvis neutraliserad supei absorbent anvands tillsammans med det 
materiallaminat som beskrivits ovan i ett absorberande alster ? erhalles >merligare 
foidelar avsecnde hudinitationer och lukt. Det beskrivna materiallaminatet ger en 
tonare yta mot huden vid anvandning, vilket aven det har en god effekt pa hud- 
iiritationer. Dessutom har svetsmonstiet i materiallaminatet i alstret enligt 
uppfinningen, en nedimensionell struktur, vilket syns tydligt i t ex Fig 2. Detta 
innebar att det ar mindie material som ligger an direkt mot anvandarens hud, vilket 
medfor att det vid anvandning av ett alster med ett sadant ytmaterial inte blir sa tatt 
mellan ytmaterial och anvandarens hud. Darmed minskar risken for hudin itationer, 
t ex genom skavning och/eller genom att huden blir fuktig, p g a instangdhet (varme) 
och/eller genom att en viss mangd vatska efter en forsta vatning fdi blir kvar i 
ytskiktet som ligger an mot anvandarens hud. 
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Nedan foljer nu ytterligare utforingsformer av materiallaminatet 1 som anvands i 
uppfinningen. Fig 3 visar ett bindningsmonster for eft materiallaminat 1 som oversta 
skikt riktat mot anvandaren i ett absorberande alster enligt uppfinningen. Bindnings- 
monstret bestar av rombiska bindningsstallen 4 anordnade i grupper 5 • om fyra 
bindningsstallen 4 i varje grupp 5 ' . Vidare uppvisar bindningsmonstret i Fig 3 
overordnade gruppbildningar 5 ' ' om fyra gnipper 5 ' med vardera fyra 
bindningsstallen 4. 1 bindningsmonstret i Fig 3 kan saledes identifieras tre olika 
typer av omraden 6,7,9 med inbordes olika materialtathet. Den tataste material- 
strukturen, med minst porstorlek aterfinns darvid inom grupperna 5 • bestaende av 
fyra bindningsstallen 4. Omraden 7 med nagot mindre tathet och darigenom nagot 
storre porstorlek aterfLnns i de overordnade gruppbildningarna 5 ' • av grupper 5 ' 
med vardera fyra bindningsstallen 4. De minst lata omradena 9, slutligen, atei-finns 
mellan de overordnade gruppbildningarna 5 • • , och mellan de overordnade grupp- 
bildningarna 5 " och enstaka grupper 5 av bindningsstallen 4, vilka ar anordnade 
15 mellan de overordnade gruppbildningarna 5 ' ' . 
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Fig 4 visar bindningsstallen 4 i form av korta (1-1, 5mm) streck-foi made bindningar 
anordnade i huvudsakligen parallella shak 5 med ett inbordes avstand mellan 
shaken som overstiger avstandet mellan de i straken ingaende bindningsstallena 4. 
Inom shaken foreligger fortatade omraden 6 mellan bindningsstallena 4, uppvisande 
mindre porstorlek an orruaden 7, belagna mellan straken 5. 



Ytterligare anvandbara bindningsmonster visas i figurerna 5-7, varvid Fig 5 visar 
huvudsakligen parallella, vagiga bindningslinjer 4 anordnade parvis med ett 
25 inbordes avstand mellan bindningslinjerna 4 i varje par 5 som overstiger avstandet 
mellan paren 5 av bindningslinjer 4. Saledes erhalls med det i Fig 5 visade 
bindningsmonstret ett materiallaminat med fortatade vatskeoverfoi ingsomraden 
mellan bindningslinjerna 4 i varje par och bulkiga, distansskapande, mjuka och 
luftiga omraden 7 mellan bindningsparen 5. 



30 
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En fordel med an ordna bindningsstallena 4 i form av strak, eller linjer, ar att ett 
ytmaterial med ett sadant bindningsmonster huvudsakligen leder vatska i utmed 
straken, eller linjerna och motverkar vatskespridning vinkelratt mot striken eller 
linjema. Detta forhallande kan med fordel utnyttjas for att minska risken for kant- 
lackage for ett absorberande alster. 

Fig 6 visar ett monster med grupper 5 vardera bestaende av tva bindningsstallen 4 i 
form av koncentriska ringar, vilka avgransar foilatade omraden 6, medan omraden 7 
med mindre tathet aterfmris utanfor det >mre av det ringformiga bindningsstallena 4. 

Fig 7 visar ett monster av korta parallella bindningsstreck 4 anordnade parvis pa ett 
inbordes avstand sa att det bildas foilatade omraden 6 mellan bindingsstiecken 4 i 
varje par 5 och mindre tata omraden mellan paren av bindningsstreck 4. 

1 Fig 8 visas ett inkontinensskydd 10 som en utforingsform av ett absorberande 
alster enligt uppfinningen, vilket innefattar ett materiallaminat 1 som omfattar ett 
vatskegenomslappligt ytskikt 2 ? samt ett vatskegenomslappligt vatskeoverforings- 
skikt 3. Det vatskegenomslappliga >4skiktet 2 innesluter tillsammans med ett vatske- 
tatt bottenskikt 1 1 en absorbtionskropp 12. Ytskiktet 2 och bottenskiktet 1 1 har 
nagot storre utstiackjiing i planet an absorptionskroppen 12 och stracker sig ett 
stycke utanfor absorptionskroppens kanter. Ytskiktet 2 och bottenskiktet 1 1 ar 
inbordes forbundna inom de utskjutande partiema 13, exempelvis genom limning 
eller svetsning med varme eller ultraljud. 

Absoi*ptionskioppen 12 kan vara av vilket som heist konventionellt slag. Exempel pa 
vanligen forekommande absoiptionsmaterial ar cellulosafluffmasssa, tissueskikt, 
hogabsorberande polymerer (s k superabsorbent), absorberande skummaterial, 
absorberande nonwoven-material och liknande. Det ar aven vanligt med 
absorptionskj oppar uppbyggda av skikt av olika material med olika egenskaper vad 
galler vatskemottagningsfoiTnaga, spridningsformaga och lagringslonnaga. Detta ar 
valkant for fackmannen inom omradet och behover darfor inte beskrivas i detalj. De 
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tunna absorptionskroppar som idag ar vanliga i exempelvis barnblojor och 
inkontinensskydd bestar ofta av en komprimerad, blandad eller skiktad struktur av 
cellulosafluffmassa och supei absorbent. Enligt uppfinningen kombineras 
absoiptionsmaterialet med delvis neurraliserad superabsorbent i en absorptions- 
5 kjopp. Detta leder, som namnts tidigare, till en absorberande alster med en lagre pH 
mot huden vid anvandning, samt en torr yta mot huden. Hudirritationer och lukt 
morverkas, genom flera faktorer, sasom hammad tillvaxt av mikroorganismer, 
mindre skavning mot huden och mindre fukt mot huden. 

1 0 Inkontinensskyddet 1 0 ar timglasfomiat med bredare andpartier 15,16 och ett 

smalare grenparti 17 belaget mellan andpartiema 15,16. Grenpartiet 17 ar det parti 
av inkontinensskyddet som ar avsett art under anvandning vara anbragt i 
anvandarens gren och tjana som mottagningsyta for den utsondrade kroppsvatskan. 

15 Mellan det vatskegenomslappliga ylskiktet 2 och absorptionskroppen 1 1 ar, sasom 
tidigare omtalats, anordnat ett porost och spanstigt vatskeovei-foringsskikt 3, 
exempelvis en fibervadd, ett porost skumskikt, eller nagot arniat av de material som 
angivits som lampliga for det andra materialskiktet i det i figurerna 1 och 2 visade 
materiallaminatet. Vatskeoverforingsskiktet 3 tar emot den vatska som passerar 

20 genom >tskiktet 2. Vid urinering ror det sig ofta om forhallandevis stora mangder 
vatska som avges under kort tid. Det ar darfor vasentligt art kontakten mellan det 
vatskegenomslappliga ytskiktet och det innanforliggande vatskeoverforingsskiktet 3 
ar sadan art vatskan snabbt hanger in i vatskeoverforingsskiktet 3. Genom art 
vatskeoverforingsskiktet ar ett skikt med hog bulk och en tjocklek som foretradesvis 

25 ar fran 0,5- 4 mm, kan skiktet 3 fungera som en tillfallig reservoir for vatskan innan 
den efter hand absorberas in i absorptionskroppen 1 1. 

1 det visade exemplet ar vatskeoverforingsskiktet 3 nagot smalare iin absorptions- 
kroppen 1 1, men stiacker sig i hela inkontinensskyddets langd. Ett sadant utforande 
30 ar fordelaktigt eftersom det medger en viss materialbesparing. Det ar naturligtvis 
mojligt art spara ytterligare material genom art inte lata vatskoverfoi ingsskiktet 3 
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stracka sig i hela inkontinensskyddets langd. Exempelvis ar det tankbart att endast 
anordna vatskeoverforingsskiktet 3 vid inkontinensskyddets grenpaili 17, eftersom 
huvudparten av den kroppsvatska som skall absorberas av inkontincnsskyddet kan 
forvantas traffa skyddet inom detta parti 17. 

5 

Vanligen anvanda vatskeoverforingsskikt ar ofta mycket porosa och uppvisar 
danned en relativt stor effektiv medelstorlek vilken ofta ar storre an den effektiva 
medelporstorleken hos konventionella vatskegenomslappliga ytskiktsmaterial. Det 
effektiva medelporstorleken hos ett fibermaterial kan matas enligt en matmetod som 

1 0 beskrivs i EP-A-0 470 392. Eftersom vatska av kapillarverkan stravar efter att ga 
fran gro\ae till finare kapillaier och ej tvartom, tenderar vatska att stanna kvar i 
>mnaterialets fibernatverk istallet for att djaneras av det porosare vatskeoverforings- 
skiktet. Detta innebar att vatska riskerar att rinna pa >lskiktets >^ta och ge upphov till 
lackage. Dessutom stannar vatska kvar i ytskiktets fiberstruktur, varigenom 

15 ytskiktets >^ta upplevs som vat och obehaglig av anvandaren. 

Genom an forbinda det vatskegenomslappliga ytskiktet 2 med vatske-overforings- 
skiktet 3, sasom beskrivits i samband med det i Fig 1 och 2 visas materiallaminatet 
1, erhalls en komprimering av vatskeoverforingsskiktet 3 vid bindningsstallena 4. 
^ 20 Vatskeoverforingsskiktet 3 uppvisar darigenom en densitetsgradient med okande 
densitet in mot respektive bindningstalle 4. Vatskeoverforingsskiktet 3 kommer 
banned att uppvisa en porstorleksgradient kring bindningsstallena 4 och ett omrade 
dar den effektiva medelporstorleken ar mindi e an det vatskegenomslappliga 
^skiktets 2 medelporstorlek. Genom att gruppera bindningsstallena 4 i enlighet med 
25 uppfinningen, ar det mojligt att oka den del av material laminatets I yta vid vilken 
medelporstorleken for vatskeoverforingsskikten 3 ar mindre an medelporstorleken 
for det vatskegenomslappliga ytskiktet 2. 

Vatskeoverforingsskiktet 3 kan harigenorn effektiv dranera ytskiktet 2 pa vatska. 
30 Genom att ytskiktet 2 draneras pa vatska i omradet kjing respektive bindningsstalle 
4 och i de mellanliggande, tatare omradena 6 mellan bindningsstallena 4 i varje 
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grupp 5 av bindningsstallen, uppstar i dessa omraden ett underskotl pa vatska, 
varvid en vatskeutjamning komrner att ske med omkringliggande omraden. Ytskiktet 
2 kommer darmed totalt att innehalla mindre vatska och darigenom upplevas som 
torrare mot huden. Eftersom dessutom ett lagre pH erhalles vid anvandning av 
5 alstret, genom att ett delvis neutraliserat superabsorberande material ingar i 
absorptionskroppen, minskar risken for t ex hudirritationer vasentligt. 

Genom att arrangera bindningsstallena 4 i grupper 5 med bindningsfria, fortatade 
omraden 6 mellan bindningsstallena 4, ar det saledes mojligt att med ett 

10 forhallandevis litet antal bindningar erhalla mycket god vatsketransport fran det 
vatskegenomslappliga ytskiktet 2 till vatskeoverforingsskiktet 3. Vidare lamnas 
bindningsfria omraden 7 mellan gruppema 5, vilket ger inkontinensskyddets 10 mot 
anvandaren vanda >4a en vagig struktur. Dessutom ar de bindningsfria omradena 7 
mellan bindningsgrupperna 5 bulkiga och mjuka och medfor att matci iallaminatet 1 

15 blir luftigt och komfortabelt, samt ger god distansverkan varigenom huden kan 
hallas toir aven efter anvandning. 

For att erhalla god vatskeoverforing mellan vatskeoverforingsskikleM 3 och 
absorptionskroppen 1 1, bor absoiptionskroppen ha storre vatskeafllnitet an vatske- 
20 overforingsskiktet 3. Detta kan exempelvis astadkommas genom atl vatskeover- 
foringsskiktet 3 ar mindre hydrofilt an absorptionskroppen 1 ] och/cller genom att 
absorptionskroppen 1 1 har en mer finkapillar struktur an vatskeoverforingsskiktet 3. 

Uppflnningen skall inte anses vara begransad till de har beskrivna utforings- 
25 exemplen, utan en rad ytterligare varianter och modifikationer ar liinkbara inom 
ramen for de efterfoljande patentkraven. 



Med uttrycket "innefattande" menar \a inkluderande men ej begrausande till. 
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Patentkrav 

1. Absorberande alster, sasom blojor, bindor, inkontinensskydd, forband eller 
liknande, innefattande en absorptionskropp (12) innesluten mellan ett vatsketatt 
5 bottenskikt (1 1) och ett materiallaminat ( 1) i form av ett vatskegenomslappligt 

fibrost materialskikt (2) som ytskikt (2), och ett vatskegenomslappligt, porost och 
spanstigt materialskikt (3) som vatskeoverforingsskikt (3) varvid vatske- 
bverforingsskiktet (3) ar vant mot absorptionskroppen (12), dar materiallaminatet 
(1) har en planutstrackning och en tjockleksled vinkelratt mot planutstrackningen, 
' 10 varvid atminstone ett av materialskikten (2,3) irmefattar termoplastiskt material 

och de bada materialskikten (2,3) ar inbordes forbundna genom art 
materiallaminatet (1) uppvisar bindningsstallen (4) inom vilka det termoplastiska 
materialet bringats art atminstone delvis mjukna eller smalta och darigenom 
sammanbinda de bada materialskikten (2,3), kannetecknat av art 
15 absorptionskroppen irmefattar delvis neutraliserad superabsorbent och art 

materiallaminatets sarrtmanbindningsomi aden sti acker sig i materiallaminatets ( 1 ) 
tjockleksled genom ytskiktet (2) och atminstone genom en del av vatske- 
overforingsskiktet (3). 

20 2. Absorberande alster enligt kaav 1, kannetecknat av art materiallaminatets (1) 
bindningsomxaden ar anordnade i rva eller flera grupper (5) med minst tva 
bindningsstallen (4) i varje gmpp (5), vai"vid det storsta inbordes avstandet mellan 
tva invid varandra belagna bindningsstallen (4) i en viss grupp (5) ar mindre an 
det minsta avstandet mellan gruppen (5) och dess narmast belagna graruigrupp 

25 (5), varigenom materiallaminatet ( 1 ) uppvisar bindningsfria omraden (6) mellan 

bindningsstallena (4) inom varje bindningsgrupp (5) vilka har hogre densitet an 
bindningsfria omraden (9) av materiallaminatet vilka ar belagna mellan 
bindningsgrupperna (5). 
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3. Absorberande alster enligt krav 1 eller 2, kannetecknat av att superabsorbenten 
uppvisar sadan neutralisationsgrad att pH i alstrets absorptionskropp efter 
vatning, ar i intervallet 3,5 - 4,9, foretradesvis 4,1 - 4,7. 

4. Absorberande alster enligt krav 2 eller 3, kannetecknat av att materiallaminatets 
bindningsstallen (4) innefattar punktbindningar, bindningslinjer, rektangulara 
bindningar eller cirkulara bindningar. 

5. Absorberande alster enJigt nagot av foregaende krav, kannetecknat av att 
ytskiktet (2) uppvisar genomgaende hal inom bindningsstallena (4). 

6. Absorberande alster enligt nagot av foregaende krav, kannetecknat av ytskiktet 
(2) utgors av ett nonwoven-material. 

7. Absorberande alster enligt nagot av foregaende krav, kannetecknat av ett 
nonwoven-material ar ett kardat, termobundet material. 

8. Absorberande alster enligt nagot av foregaende krav, kannetecknat av att 
vatskeoverforingsskiktet (3) ar ett fibervaddskikt med en tjocklek av 0,5-4 mm. 

9. Absorberande alster enligt nagot av foregaende krav, kannetecknat av att det 
minsta inbordes avstandet x mellan tva invid varandra belagna grupper (5) av 
bindningsstallen (4) ar atminstone dubbelt sa stort som det storsta avstandet y 
mellan tva invid varandra anordnade bindningsstallen (4) inom grupperna (5). 

10. Absorberande alster enligt krav 9, kannetecknat av att forhallandet x/y, mellan 
avstanden x och y, ar fran 2/1 till 12/1. 

1 1. Absorberande alster enligt krav 9 eller 10, kannetecknat av att x ar 2-6 mm och 
y ar 0,5-1 mm. 
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Sammandrag 

Absorberande alster, sasom blojor, bindor, inkontinensskydd, forband eller 
liknande, innefattande en absorptionskropp 12 innesluten mellan ett vatsketatt 
bottenskikt 1 1 och ett materiallaminat 1 i form av ett vatskegenomslappligt ytskikt 2 
och ett vatskegenomslappligt vatskeoverforingsskikt 3 , med vatskeoverforings- 
skiktet 3 vant mot absorptionskxoppen 12, dar det vatskegenomslappliga ytskiktet 2 
och vatskeoverforingsskiktet 3 ar inbordes forbundna med varandra, varvid 
absorptionskioppen innefattar delvis neuti aliserat supei absorberande material. 
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